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(54) Tide: ADHESIVE TAPE BASED ON A KUNIT OR MULTI-KUNIT NON-WOVEN FABRIC, COATED ON THE REAR SIDE 
(54) Bezeichnung: RDCKSETTENBESCHICHTETES KLEBEBAND AUF BASIS EINES KUNIT- BZW. MULTIKUNITVLIESES 
(57) Abstract 

The invention concerns an adhesive tape which comprises a backing made of non-woven fabric provided with an adhesive on one or 
both faces. The invention is characterized in that the backing is made from a KuniMype non-woven fabric. 

(57) Zusammenfassung 

Klebeband mit einem Vliestrager, der ein- oder beidseitig mit einem Kleber beschichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daB der Vliestiager 
ein solcher vom Typ Kunitvlies ist. 
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Beschreibung 



Rticksetenbeschichtetes Klebeband auf Basis eines KunH- bzw. Mutokunitvlieses 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Klebeband, das aus einem bandformigen Trager auf 
Basis eines Kunitvlieses bzw. Multikunltvlieses besteht, der entweder auf seiner Unterseite 
mit einer Klebebeschichtung Oder beidseitig mit einer Klebebeschichtung versehen ist. 

Klebebander dieser Art sind bekannt. Der bandformige Trager wird dabei als Gewebe Oder 
als Nahvlies ausgebildet, wobei Gewebebander schon seit langerem im Handel sind und 
Bander mit einem Nahvliestrager im DE - GM 94 01 037 beschrieben werden. Als 
Klebebeschichtung werden bevorzugt druckempfindliche Haftklebebeschichtungen 
eingesetzt. 

Klebebander mit einem Gewebetrager genugen hohen technischen Anforderungen. sind 
aber aufwendig herzustellen. teuer und neigen zum Durchschlagen der Klebmasse. 
Klebebander mit Nahvliestrager haben zwar einen einfachen Aufbau. zeigen aber 
erhebliche Nachteile in der praktischen Anwendung. wie unzureichende 
Recyclingeigenschaften und Probleme aufgrund des heterogenen Vliesaufbaus mit 
verstarkenden Parallelnahten. Die Oberflachen soteher Vliestrager mit ihren vielen kleinen 
Erhebungen und dazwischen liegenden Talem ergeben zunachst leichter abrollbare 
Klebebander, aber allgemein sind unebene Tragermaterialien fur Klebebander eher 
unerwiinscht, denn sie fuhren bei der Herstellung zu zusatzlichen Problemen und bei der 
Anwendung zu mangelhaften Verklebungen, etwa beim mehrlagigen Umwickeln von 
Kabelbaumen. 

DemgemaB liegt der voriiegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Klebeband so zu 
verbessem. daS die Nachteile des Standes der Technik nicht oder zumindest nicht in dem 
Umfang auftreten. 

Gekist wird diese Aufgabe durch ein Klebeband, wie es in den Anspriichen naher 
gekennzeichnet ist. 
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Ais Treiger kommt ein Vlies vom Typ Kunitvlies oder Muttikunitvlies zum Einsatz. Ein 
Kunitvlies ist dadurch gekennzeichnet, daB es aus der Verarbeitung eines langsorientierten 
Faservlieses zu einem Flachengebilde hervorgaht, das auf einer Seite Maschen und auf der 
anderen Maschenstege Oder Polfaser-Faften aufweist, aber weder Faden noch 
vorgefertigte Flachengebilde besitzt. Ein derartiges Vlies wild beispielsweise auf 
Nahwirkmaschinen des Typs "Kunitvlies" der Firma Malimo schon seit langerer Zeit 
hergestellt und ist unter anderem bei den Firmen Cottano GmbH und Techtex GmbH 
beziehbar. Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal dieses Vlieses besteht darin, da& es als 
Langsfaservlies in Langsrichtung hohe Zugkrafte aufnehmen kann. Ein Muttikunitvlies ist 
gegenuber dem Kunitvlies dadurch gekennzeichnet. da& das Vlies durch das beidseitige 
Durchstechen mit Nadeln sowohl auf der Ober- ais auch auf der Unterseite verfestigt ist. Als 
Ausgangsmaterialien fur den Trager sind insbesondere Polyester-, Poiypropylen- oder 
BaumwoUfasern vorgesehen. Die voriiegende Erfindung ist aber nicht auf die genannten 
Materiaiien beschrankt, sondem es konnen eine Vietzahl weiterer Fasem zur Herstellung 
des vlieses eingesetzt warden. 

Bei speziellen Anwendungsfalien wie zum Beispiel bei der Umwicklung von Kabelbaumen 
kann auf eine Beschichtung der Ruckseite des Klebebandes ganz verzichtet werden. Je 
nach anderen praktischen Verwendungen kann neben der Klebebeschichtung eine 
zusatzliche Beschichtung der zweiten Tragerseite m'rt Acryiatlack ausreichen oder eine 
Kombination aus Schaum und Lack notwendig sein. Der Lack bzw. Schaum und Lack 
werden auf der Oberseite des Tragers aufgetragen, die dadurch gekennzeichnet ist, daB 
sie die glattere der beiden Vliesseiten ist. 

Die Beschichtung des Tragers erfolgt bevorzugt nach dem im folgenden beschriebenen 
Verfahren. Ist eine Beschichtung des Tragers mit Schaum und Lack vorgesehen, wird nach 
dem Raketverfahren zunachst eine Acrytatdispersion auf das Tragermaterial geschaumt. 
Das entstehende Zwischenprodukt wird im AnschluB kalandert, urn eine Verdichtung und 
Vemetzung des Schaumschicht zu erzielen, bevor eine Lackschicht aus Acryiatlack 
ebenfalls nach dem Rakelverfahren uber der Schaumschicht aufgetragen wird. 

Die Beschichtung der Klebeseite des Tragers, insbesondere mit einer selbstklebenden 
Beschichtung, kann in ublicher Weise erfolgen. Vorteilhaft ist die herkommliche 
Durchfuhrung der Beschichtung mit Streichbalken und Losungsmittelmassen, besser aber 
erfolgt diese beriihrungslos oder fast beriihrungstos mittels Siebdrucktechnik { vergleiche 
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DE - PS 3.346.100 ), wobei eine vollflachige Oder auch segmentartige Kleberbeschichtung 
vorstellbar ist. Beziiglich der gunstigsten Parameter wird ausdriicklich auf diese 
Patentschritt DE - PS 3.346.100 bezug genommen, insbesondere zur Viskositat und Art des 
Klebers, zu den verwendeten Sieben. Bahngeschwindigkeiten und sonstigen Mafcnahmen. 
Aber auch die Beschichtung mittels Rollschlitzdusenauftrag. insbesondere fur Hot-melt- 
Kleber. kann zur Anwendung kommen. Wenn nur eine einseftige Beschtehtung vorgesehen 
ist. erfolgt diese insbesondere auf die rauhere, faserige Seite des Vlieses, well dies die 
Verankerung der Klebermasse auf dem Vlies fdrdert und gleichzeitig ein leichteres Abrollen 
von einer spiralformigen Rolle erreicht wird. Das Verhalten des Klebebandes beim Abrollen 
kann durch die Riickseitenbeschichtung des Klebebandes weiter optimiert werden. 

Das erfindungsgemaSe Klebeband wird nachfolgend in seiner Herstellung in beispielhafter 
Ausfuhrung beschrieben. 
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Beispiel: 



Auf einen Kunitvliestrager mtt einem Fiachengewicht von 100 g / m 2 , der von der Finma 
Techtex GmbH bezogen warden kann, wird an einer Hange im Rakeiverfahren bet einer 
Bahngeschwindigkeit von 50 m / min und einer Temperatur von 60 °C als Klebmasse eine 
Naturkautschuk/Harz/Benzinklebemasse aufgetragen. Die Trocknung in der Hange wird bei 
einer Temperatur von ebenfalls 60 °C voltzogen. Auf die unbeschichtete Tragervliesseite 
wird zunachst in einem Spannrahmentrockner in einem Strich nach dem Rakeiverfahren, 
wobei der Rakel eine Position von 25° zum Zenit der Streichunterwalze einnimmt, eine 
Acrylatdispersion ( Wasseranteil: SO Gew.-% ) aufgeschaumt. Das voriaufige Produkt wird 
bei einer durchschnittiichen Temperatur von 120 °C vorgetrocknet und anschlie&end in-line 
bei einer Temperatur von 150 °C bis 180 °C und einem Druck von 10 to kalandert. 
Die Lackierung der Ruckseite des schaumbeschichteten Tragers erfolgt ebenfalls in einem 
Spannrahmentrockner bei einer Bahngeschwindigkeit von 50 m / min. wobei zehn Gramm 
hatogenfreier Acrylatlack ( Primal 225 von der Firma Rohm und Haas ) pro Quadratmeter 
beschichtet werden. Die Trocknung der Lackschicht findet bei 160 "C im 
Spannrahmentrockner statt. was gleichzeitig eine Kondensation des Schaumes bewirkt. 
Werden nur eine Lackschicht oder keine Beschichtung gewiinscht, so fallen die 
entsprechenden Schritte im HerstellungsprozeB weg. 
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PatenfanserUche 

1 . Klebeband mil einem Vliestrager. der ein- oder beidseitig mit einem Kleber beschlchtet 
ist. 

dadurch gekennzeichnet, daB der Vliestrager ein solcher vom Typ Kunitvlies bzw. 
Multikunitvlies ist. 

2. Klebeband nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daB das Kunitvlies aus der Verarbeitung eines 
langsorientierten Faservlieses zu einem Flachengebiide hervorgeht, das auf einer Seite 
Maschen. auf der anderen Maschenstege Oder Polfaser-Falten aufweist. aber weder 
Faden noch vorgefertigte Flachengebiide besitzt. 

3. Klebeband nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Vlies vom Typ Kunit einheitlich aus Polyacrylnitril-. 
Viskose-, Polyacryl-, Polyethylen-, Polyamid-. Polyester- oder Baumwollfasem besteht. 

4. Klebeband nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet. daB das Kunitvlies eine Dicke zwischen 60 und 150 um 
aufweist. 

5. Klebeband nach Anspruch 1 . 

dadurch gekennzeichnet, daB das Kunitvlies folgende Eigenschaften besitzt: 

- Flachengewicht des Tragers 60-150g/m2 

- ReiBfestigkeit je nach Material ( nach DIN 53 455 ) : 30 - 100 N / cm 

6. Klebeband nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daB der Kunitvliestrager einseitig mit einer selbstklebenden 
Masse beschichtet ist. 

7. Klebeband nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daB der Kunitvliestrager auf seiner Ruckseite eine 
Beschichtung aus Lack aufweist. 
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8. Klebeband nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daS der Kunitvliestrager auf seiner Ruckserte eine 
Beschichtung aus Schaum aufweist, auf die zusatzlich eine Lackschicht aufgetragen ist. 

9. Klebeband nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dad der Kunitvliestrager beidseitig mrt einer selbstklebenden 
Masse beschtehtet ist. 

10. Klebeband nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi die Klebebeschichtung eine selbstklebende Beschichtung 



1 1 . Verwendung eines Klebebandes nach Anspruch 1 zum Bandagieren von Kabelbaumen, 
wie sie insbesondere in der Automobilindustrie eingesetzt werden. 
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